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Auf den Bescheid vom 1.12.2003 : 

Die Anmelder uberreichen einen geanderten Patentanspruch 1, der den bisher ein-. 
gereichten Patentanspruch ersetzen soli. Die ursprunglich eingereichten Patentan- 
spruche 2 bis 20 werden weiterverfolgt. 

Es wird beantragt, auf der Grundlage der nun anhangigen Patentanspriiche einen 
positiven intemationalen vorlaufigen Priifungsbericht zu erstellen. Sollte die mit der 
internationalen Priifiing beauftragte Behorde kein erteilungsfahiges Patentbegehren 
erkennen konnen, bitten die Anmelder urn eine 

telefonische Rucksprache 

mit dem Unterzeichneten. 



1, Offenbarung des geanderten Patentanspruchs 1 

Der geanderte Patentanspruch 1 entspricht dem ursprunglich eingereichten Patentan- 
spruch 1. In den Oberbegriff des geanderten Patentanspruchs 1 wurde nur das 
Merkmal des kennzeichnenden Teils des ursprunglich eingereichten Patentanspruchs 
1 aufgenommen, dafi die Suspension durch mindestens einen Filter einer Querstrom- 
filtrationsanlage gefiltert wird. 
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2. Neuheit der unabhangigen Patentanspriiche 

Da die sich nun im Verfahren befindlichen unabhangigen Patentanspriiche im Grun- 
de identisch zu den urspriinglich eingereichten unabhangigen Patenanspruchen sind, 
sind die Gegenstande der nun jetzt anhangigen unabhangigen Patenanspruche 
hinsichtlich der Druckschriften DE-A-100 01 493 (nachfolgend Dl genannt), US-A- 
5 385 671 (nachfolgend D2 genannt) und US-A-4 865 744 (nachfolgend D3 genannt) 
ebenfalls neu. Dies wurde bereits im schriftlichen Bescheid unter Nr. 2 festgestellt, 
so daB hier nicht weiter darauf eingegangen wird. 



3, Erfinderische Tatigkeit 

Im Unterschied zur mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behor- 
de sind die Anmelder allerdings der Auffassung, daB die Gegenstande des geander- 
ten Patentanspruchs 1 sowie des Patentanspruchs 20 auf einer erfinderischen Tatig- 
keit beruhen. Da der Patentanspruch 20 auf dem geanderten Patentanspruch 1 basiert, 
gelten die nachfolgenden Erlauterungen hinsichtlich des geanderten Patentan- 
spruchs 1 sowohl fur den Gegenstand des geanderten Patentanspruchs 1 als auch fur 
den Gegenstand des Patentanspruchs 20. 



3.1. Gegenstand des Patentanspruchs 1 

Nach dem geanderten Patentanspruch 1 wird ein Verfahren zur Erzeugung eines Me- 
tallhydroxids, insbesondere Magnesiumhydroxid, aus einer Salzlosung mit den fol- 
genden Merkmalen beansprucht: 

a) ein Metall wird zunachst aus der Salzlosung gefallt; 

b) die auf diese Weise entstehende salzlosungshaltige Suspension wird an- 
schlieBend durch mindestens einen Filter einer Querstromfiltrationsanlage ge- 
filtert; und 

c) ein durch die Filterung der Suspension entstehendes Permeat wird wieder der 
Querstromfiltrationsanlage zugefuhrt. 

3.2. NSchsfflegender Stand der Technik 

Als nachstliegender Stand der Technik wird die Dl angesehen. Aus dieser Dmck- 
schrift ist ein Verfahren zur Erzeugung eines Metallhydroxids in Form von Magnesi- 
umhydroxid aus einer Salzlosung bekannt. Zunachst wird das Metall aus der Salzlo- 
sung gefallt (Merkmal a). Die auf diese Weise entstehende salzlosungshaltige Sus- 
pension wird anschliefiend durch einen Filter einer Querstromfiltrationsanlage gefil- 
tert (Merkmal b). 

Im Unterschied zu dem erfindungsgemaflen Verfahren, das mit dem geanderten Pa- 
tentanspruch 1 beansprucht wird, ist aus der Dl nicht bekannt, daB ein durch die Fil- 
terung der Suspension entstehendes Permeat der Querstromfiltrationsanlage wieder 
zugefuhrt wird (Merkmal c). 

Die Erfindung weist somit gegeniiber der Dl den Vorteil auf, daB durch die Ruck- 
fuhrung des Permeats in die Querstromfiltrationsanlage eine immer wiederkehrende 
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Reinigung der das Metallhydroxid enthaltenden Losung mit dem immer salzfreier 
werdenden Permeat gewahrleistet wird, so daB storende Fremdstoffe in beliebiger 
Konzentration von dieser Losung getrennt werden konnen (so auch aufSeite 2, Zei- 
len 25 bis 30 der ursprunglich eingereichten Unterlagen). 

Bei der Fallung von Magnesiumhydroxid entsteht ein sehr voluminoser und schmie- 
riger Niederschlag, der bei weiteren bekannten Verfahren uber Filterpressen abge- 
schieden bzw. abgequetscht wird. Aufgrund dieses voluminosen Verhaltens des Nie- 
derschlages kann dieser in Abhangigkeit von der erzeugten Oberflache bereits ab 
20% Feststoffanteil stichfest werden. Zur weiteren Reinigung wird der oben genann- 
te schleimige Niederschlag mehrfach erneut mit Waschwasser aufgeriihrt und wieder 
uber Filterpressen abgeschieden bzw. abgequetscht Dieser bekannte Reinigungsvor- 
gang ist sehr aufwendig. Zudem fiihrt er aufgrund der voluminosen Struktur des Nie- 
derschlages auch nicht zu den Reinheitsgraden, die fur anspruchsvolle Einsatze er- 
forderlich sind (beispielsweise in der Pharmazie). Dies ist dadurch bedingt, dafl 
durch die voluminose Struktur des Niederschlages Wassereinschlusse gebildet wer- 
den, die durch den Waschvorgang selbst nicht ohne weiteres ausgewaschen werden 
konnen, da diese Wassereinschlusse nur uber zeitintensive Diffusionsprozesse zu- 
ganglich sind. Vielmehr werden diese Wassereinschlusse aufgrund des Abscheidens 
bzw. Abquetschens noch weiter verfestigt, so dafl das erneut Aufruhren mit frischem 
Waschwasser zu einer verringerten Reinigungswirkung fiihrt. 

Die Erfindung weist hingegen den Vorteil auf, daB die Bildung dieser (fur voluminos 
gefallte Niederschlage typische) Einschlusse vennieden wird. Die Erfindiuig beruht 
auf der Uberlegung, dafl aufgrund der stark turbulenten Stromungsbedingungen, die 
Querstromfiltrationsanlagen eigen ist, der Filtrationsprozefl als Mischorgan wirkt, so 
dafl eine sehr gleichmaflige Auswaschung von gelosten Fremdstoffen ermoglicht 
wird. Aufgrund der turbulenten Stromungsfuhrung wird die Bildung von Agglomera- 
ten in der Suspension verhindert. Dies hat zur Folge, daB auch die Bildung von Was- 
sereinschlussen vermieden wird, wodurch eine eflfizientere Reinigung im Vergleich 
zu den bisher bekannten Verfahren erzielt wird. Durch die Zu- bzw. Ruckfuhrung 
des Permeats in die Querstromfiltrationsanlage erfolgt eine immer wiederkehrende 
Reinigung der das Metallhydroxid enthaltenden Losung mit dem immer salzfieier 
werdenden Permeat, so dafl storende Freradstoffe in beliebiger Konzentration von 
dieser Losung getrennt werden konnen. 



3.3. Erfinderische Tatiekeit hinsichUich der Dl 

Hinsichtlich der Dl beruht der Gegenstand der Erfindung auf einer erfmderischen 
Tatigkeit, da der Fachmann, ein Ingenieur auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik, 
das Merkmal c aus der Dl nicht entnimmt. Bei dem aus der Dl bekannten Verfahren 
bzw. deren Vorrichtung wird Magnesiumnydroxid aus Permeat durch Fallung des zu 
gewinnenden Magnesiumnydroxid sowie einer weiteren Filtration gewonnen. Somit 
erhalt der Fachmann auch keinen Hinweis auf das Merkmal c. 

3.4. Erfinderische Tatigkeit hinsichtlich der Dl und der D2 

Auch bei einer Zusammenschau der Dl mit der D2 kommt der Fachmann zu keinem 
anderen SchluB. 



I 
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Aus der D2 ist ein Verfahren 2ur Gewinnung von Magnesiumhydroxid aus einer Mi- 
schung von partikularem Magnesiumhydroxid und gelostem Natriumsulfat in Wasser 
bekannt Dabei wird diese Mischung von einem Tank durch ein Ultrafiltrationsmodul 
gepumpt, so dafl das geloste Natriumsulfat durch die Membranporen dringt. Femer 
wird der Mischung vor der Einfiihrung in das Ultrafiltrationsmodul Wasser mit einer 
FlieBrate zugefuhrt, die im wesentlichen gleich der Permeat-Flieflrate ist. Das Per- 
meat wird - im Unterschied zur vorliegenden Erfindung - abgefuhrt. 

So entnimmt der Fachmann der D2 keinen Hinweis auf das noch fehlende Merk- 
mal c. Hinsichtlich einer Zusammenschau der Dl und der D2 beruht daher die Erfin- 
dung auf einer erfinderischen Tatigkeit 



3.5. Erfinderlsche Tatigkeit hinsichtlich der Dl und der D3 

Auch hinsichtlich der Dl und der D3 kommt der Fachmann zu keinem anderen 
SchluJJ. 



Der Fachmann hatte die D3 namlich zur Losung der gestellten Aufgabe uberhaupt 
nicht zur Hand genommen. Die D3 betrifft namlich einen kontinuierlichen Reini- 
gungsprozeB von Farbsuspensionen. Der Fachmann sieht zwischen einem Reini- 
gungsverfahren fur Farbsuspensionen und einem Verfahren zur Herstellung von Me- 
tallhydroxid keinen Zusammenhang. Farbsuspensionen mussen namlich sehr gut 
suspendierbar sein, und bei hohen Konzentrationen an FarbstofQ)artikeln in der Lo- 
sung mussen immer noch gute FlieOeigenschaften gegeben sein, Daraus folgert je- 
doch, daB Farbsuspensionen nicht als voluminose Niederschlage vorliegen, die 
dazu neigen, die bereits oben beschriebenen Einschlusse zu bilden. Vielmehr liegen 
sie als gut suspendierte Partikel vor, die keine oder nur sehr wenige Agglomeratio- 
nen ausbilden. Jedoch ist dies bei einem voluminosen Niederschlag hinsichtlich von 
Magnesiumhydroxid nicht der Fall Hier werden Agglomerate gebildet, die mittels 
der Erfindung aufgrund der hohen Turbulenzausbildung zerschlagen und deren Neu- 
bildung verhindert wird. 

Somit hatte der Fachmann die D3 uberhaupt nicht zur Losung der oben genannten 
Aufgabe herangezogen. Aus diesem Grund beruht die Erfindung auch hinsichtlich 
dieses Aspektes auf eingj>erfinderischen Tatigkeit. 




Patentanwalt 



Anlage: 

geanderter Patentanspruch 1 



Geanderter Anspruch 1 M63PC011 



1. Verfahren zur Erzeugung eines Metallhydroxids, inbesondere Magnesi- 
umhydroxid, aus einer Salzldsung, wobei ein Metall zunichst aus der 
SalzlQsung gefSHt und die auf diese Weise entstehende salzldsungshaltige 
Suspension anschlieBend durch mindestens einen Filter (3, 6-8,13- 17) 
einer Querstromfiltrationsanlage (3, 6 - 8, 13 - 17) gefiltert wird, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB ein durch die Filterung der Suspension entstehendes Permeat der 
Querstromfiltrationsanlage (3, 7, 14 - 17) wieder zugefuhrt wird. 



